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DE 276956 

AB In mfg. vat dyes of the naphthalene series, naphthalenedicarboxylyl 

imides, substituted in the imido group, are treated with caustic alkali. 
Or, starting from naphthalenedicarboxyl imide, treating the dye, after the 
caustic alkali treatment, with N-substituting agents, preferably on the 
fiber. 

IT Dyes 

(naphthalene, vat) 
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©rX3ng. M. KARDOS in CHARLOTTENBURG. 

Verfahren zur Darstellung von Klipenfarbstoffen der Naphtalinreihe. 

Zusatz zum Patent 276557. 

Patentiert im Deutschen Reiche vom lO.Oktober 1913 ab. 
Langste Dauer: 13. Juni 1928. 



Durch das Patent 276357 ist die Herstel- 
lung eines bordeanxroten Kupenfarbstoffs ge- 
schutzt, darin bestehend, daB man Napbtal- 
indicarbonsaureimid bzw. Acenaphtenchinon- 
5 oxim mit Atzalkali behandelt. 

Es wurde nun gefunden, daB man durch 
Einfuhrung von Radikalen in die Imidgruppen 
neue Farbstofie erhalt, welch e sich durch ihre 
Nuance und ihre Eigenschaften wesentlich von 

10 dem Farbstoff des Hauptpatents unterschei- 
den. Man kann entweder in der Weise ver- 
fahren, daB man an Stelle des Naphtalsaure- 
imids die am Sticks toff durch andere Gruppen, 
wie z. B. die Alkyl-, Aryl- oder Alkaryl- 

15 gruppe; substituierten Naphtalsaureimide ver- 
wendet, oder daB man den fertigen FarbstpfE 
des Hauptpatents mit N-substituierenden Mit- 
teln behandelt. 

ao Beispiel 1. 

In eine Schmelze von 100 Tejlen Kali- 
natron werden bei etwa 170 0 10 Teile N-Me- 
. thylnaphtalimid (erhaltlich z. B. durch Er- 
hitzen des 1 • 8 - Naphtalindicarbonsaurean- 

»5 hydrids mit Methylamin oder durch Methy- 
lieren von Naphtalsaureimid) eingetragen. 
Hierauf wird die Schmelze auf 200 bis 230 0 
envarmt und so lange bei dieser Temper atur 
gehalten. bis eine Zunahme der Farbstoffbil- 

30 dung nicht mehr bemerkbar ist. Sodann wird in 
Wasser gegossen und Luft durchgeleitet, bis 



die urspninglich rotviolette Suspension gelb- 
rot geworden ist. Der Farbstoff wird abfil- 
triert, neutral gewaschen und eventuell von 
unverandertem N-Methylnaphtalimid durch 35 
Auskochen mit Eisessig befreit. In trockenem 
Zustand bildet er ein braunlichrotes PuJver, 
das sich in. konzentrierter. Schwef elsaure mit 
prachtvollem Dichroismus lost. In durchfal- 
lendem licht ist die Farbe der Losung vio- 40 
lett, in auffallendem scharlachrot. Der Farb- 
stoff farbt Baumwolle aus rot violet ter 
Kiipe violett an, beim Verhangen geht die 
Farbe in ein reines, chlor- und lichtechtes 
Rot fiber. 45 

In analoger Weise erhalt man durch Ver- 
schmelzen des N-Athylnaphtalimids einen 
Farbstoff von sehr ahnlichen Eigenschaiten. 
Das N-Phenylnaphtalimid liefert erst bed sehr 
hoher Temperatur, etwa 300 bis 340 °, einen 50 
rotvioletten Farbstoff. 

Beispiel 2. 

Der nach dem Beispiel 1 des Patents 276357* 
erhaltliche bordeauxrote Farbstoff wird in 55 
moglichst fein verteilter Form einige Zeit 
mit Dimethylsulfat bei Gegenwart von Na- 
tronlauge geschiittelt. Wenn eine Probe des 
Reaktionsgemisches aus der Hydrosulfitkupe 
eine rein ziegelrote Ausfarbung liefert , ist die 60 
Bildung des neuen Farbstoffs beendet. Der 
Farbstoff wird abnltriert, gewaschen und zur 



Paste angerieben. Er ist identisch mit dem 
nach Beispiel I aus N-Methylnaphtalimid dar- 
gestellten Farbstoff. v 

An Stelle von Dimethylsulfat kann man 
auch andere alkylierende Mittel, auch z. B. 
Toluolsulfosaureester, verwenden. So. z. B. 
erhalt man den gleichen Farbstoff, wenn man 
statt Dimethylsulfat methylschwefelsaures Kali 
in alkalischer Losung bei erhohter Tempe- 
ratur zur An wen dung bringt. 

Paten t^AnsprUche: 

i. Abantferung des durch Patent 276357 
geschutzten Verfahrens zur Darstellung 



von Kiipenfarbstoffen der Naphtalinreihe, 15 
darin bestehend, daB man an Stelle des 
Naphtalindicarbonsaureimids hier in der 
Imidgruppe substituierte Naphtalindicar- 
bonsaureimide mit Atzalkali behandelt. 

2. Abanderung des Verfahrens nach An- ao 
spruch I. dadurch gekennzeichnet, dafl 
man, statt von in der Imidgruppe sub- 
stituierten Naphtalindicarbonsaureimiden 
auszugehen, hier letztere selbst verwendet 
und erst nach der Atzalkalibehandlung 25 
den Farbstoff selbst mit N-substituierenden 
Mitteln, eventuell auf der Faser, be- 
handelt. 
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